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An Farbstoffe fur Hcktographentintcn und -farbcn 
wird die Forderung gestellt, daB sie in Wasser prak- 
tisch unloslich, dagegen in Alkoholen gut loslich sind, 
und daB man mit iihrer Iiilfe von einer einzigen Ur- 
kopie moglichst vielc Kopien herstellen kann, deren 
letzte sich im Farbton nicht wesentlich von dcr ersten 
unterscheidet. Diese Forderungen sind nur schwer zu 
erfiillen, besonders wenn man zur Erzeugung des ge- 
wunschten Farblons, z. B. Schwarz, auf die Ver wen- 
dung von FarbstofTgcmischen angewiesen ist. Die ein- 
zelnen Farbstoffe werden im Laufe des Kopiervor- 
gangs verschieden rasch erschdpft, so daB der Farb- 
ton der letzten Kopien oft erheblkh von dem der 
ersten abweiciht. 

Man <hat vorgeschlagen (USA. - Paten tschri ft 
2 155 862) schwarze Hektographenfarbmassen in. der 
Weise herzustellen, daB man in einem Losungsmittel 
vier Farbkomponenten 16st, namlich Kristallviolett, 
Brillant- oder Athylgriin, Magenta und Chrysoidin. 
Nach einem weitcren Vorschlag (USA.-Patentschrift 
2 492 163) versetzt man die waBrige Losung von min- 
destens zwei basischen Farbstoffen derTriarylmcthan- 
reihe, z. B. Kristallviolett und Viktoriablau, mit einer 
waBrigen Losung von Chrysoidin, dessen Menge der- 
jenigen der Gesamtmenge der basischen Farbstoffe 
stochiometrisch Equivalent ist; dabei fallt ein wasser- 
unlosliches Farbstoffharz aus, das man in den Binde- 
mitteln fur Hektographenfarben lost. Nach einem 
ahn lichen Gedanken werden auch die in der deutschen 
Patentschrift 901 419 beschriebenen Hektographen- 
farben erzeugt, wobei neben Chrysoidin noch andere 
Aminoazofarl>stoffe als Fallungsmittel verwendet 
werden. Nach dem Vorschlag der USA.-Patentschrift 
2 586 570 sdilieBlich schinilzt man die Farbbasen von 
Kristallviolett und Viktoriablau mit einer Chrysoidin- 
base zusammen und versetzt die Sehmelze mit der zur 
Farbsalzbildung erforderlichen Menge Salzsaure. 

Alle diese Vorschlage befriedigen nicht restlos. Ins- 
besondere ist es kaum moglich, die Farbmassen stets 
im gleichen Farbton herzustellcn, da die Zusammen- 
setzung des ausgefallten Mischkomplexes aus Chry- 
soidin und den Triarylmethanfarbstoffen von den 
Fallungsbedingungen abhangt und eine nachtragliche 
Korrektur des Tons nioht moglich ist. 

Es wurde nun gefunden. daB man als Farbstoffe fur 
Hektographenf arisen und -tinten mit Vorteil Gemische 
einheitlicher Einzelkomplexe verwendet, die man 
durch Fallen je eines Vertreters der basischen Farb- 
stoffe der Di- und Triarylmevhan-. Acridin-, Xanthen- 
und bzw. oder Thiazinreihe mit der jeweils stochiome- 
trisch aquivalenten Menge eines Farbstoffs der Chry- 
soidin- oder Fuchsinreihe hergestellt hat. 

0 be rraschen der weise verhalten sich die Mischungen 
der Einzelkomplexe mindestens genauso gut wie die 
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nach den bekannten Verfahren erzeugten "Mischkom- 
plexe. Sie lassen sich in die Hektographenfarbbinde- 
mittel gut einarbeiten und liefern eine grofle Anzahl 

25 von Abziigen gleichbleibenden Farbtons. Der Vorteil 
der neuen Herstellungsweise beruht darin, dafl man 
die Herstellung der Einzelkomplexe im Betrieb 
wesentlich besser regeln kann, die Komplexe im all- 
gemeinen kristallin und leicht filtrierbar anf alien, 

30 leicht getrocknet und gepulvert werden konnen und 
sich miteinander zu jedem gewiinschten Farbton ver- 
mischen lassen. Da man bisher der Ansicht war, daB 
sich einheitliche Farbmassen nur durch Mischfallung 
mehrerer basischer Farbstoffe mit Chrysoidin erhialten 

35 licflen, war dieses Ergebnis uberraschend. 

In den folgendem BeLspielm wird» die HeTStellung 
einiger Einzelkomplexe sowie die Herstellung von 
Hektographen farbmassen daraus beschrieben; die an- 
gegebenen Teile sind Gewichtsteile. Die bei den Farb- 

40 stoffen angegebenen Nummern entsprechen denen in 
den Farbstofftabellcn von G. Schultz. 

Beispiel 1 

Man vermischt eine Losung von 179Teilen Kri- 
45 stallviolett (Nr. 785, Gehalt an reinem Farbstoff 
= 91%) in 3000 Teilen Wasser bei 80° mit der 
Losung von 112,5 Teilen Chrysoidin B (Nr. 27, Gehalt 
an reinem Farbstoff = 88,3 %>) in 3000 Teilen Wasser, 
ruhrt 1 Stunde bei 85 bis 90°, laBt dann erkalten und 
50 24 Stunden stehen. Die in quantitativer Ausbeute aus- 
gefallcne kristalline Masse wird abgesaugt, bei 70° 
unter vermindertem Druck getrocknet und gepulvert. 
Sie liefert, in Hcktographenfarbbindemitteln ein- 
gearbcitet, einheitliche triibviolette Abziige. 
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Beispiel 2 

289Teile ViktoriablauB (Nr. 822, Gehalt an reinem 
Farbstoff = 92%) warden auf dem Wasserbad mit 
lOOTeilen Wasser geschmolzen. In die dunnfliissige 
Schmelze ruhrt man 150 Teile Chrysoidin B (Nr. 27, 5 
Gehalt an reinem Farbstoff = 87,1%) em und er- 
warmt unter Riihren etwa 30 Minuten weiter bei 
80 bis 85°. Dann trocknet man die Masse bei 70° 
unter vermindertem Druck, worauf man sie pulvert. 
Der Farbstofflcomplex liefert, in Bindemittel fiir io 
Hektographenfarben eingearbeitet, cinheitliche blau- 
griioe Abziige. 

Beispiel 3 

Man setzt in der im Beispiel 2 beschriebenen Weise 15 
stochiometrisch aquivalente Mengen. van Malachit- 
grtin RXN (Nr. 754) und Chrysoidin B (Nr. 27) um. 
Dabei erhalt man einen einheitlichen, trub gelbgrune 
Abziige liefer nden Farbstoff komplex. 

20 

Beispiel 4 

Man setzt in der im Beispiel 2 beschriebenen 
Weise s*6chiometrisch aquivalente Mengen Auramin O 
(Nr. 752) und Neufuchsin konz. (Nr. 780/782) um. 
Man erhalt einen einheitlichen ziegelroten Farbstoff- 25 
komplex. 

Beispiel 5 

Man stellt in der im Beispiel 2 beschriebenen Weise 
aus stochiometrisch; aquivalenten Mengen Auramin O 30 
(Nr. 752) und Chrysoidin B (Nr. 27) einen Farbstoff- 
komplex her. Er liefert, in Bindemittel fiir Hekto- 
graphenfarben eingearbeitet, cinheitliche triibgelbe 
Abziige. 

Beispiel 6 35 

Man vermischt folgende Mengen von Einzelkom- 
plexen: 54Teile des nach Beispiel 1 erhaltenen Kom- 
plexes, 14 Teile des nach Beispiel 2 erhaltenen Kom- 
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plexes, 22 Teile des nach Beispiel 3 erhaltenen Kom- 
plexes und 10 Teile des nach Beispiel 4 erhaltenen 
Komplexes. 

Das Gemisch wird fein vermahlen und dann in 
iiblichcr Weise in Bindemittel fiir Hektographen- 
farben eingearbeitet. Man erhalt damit eine groBe An- 
zahl tiefschwarzer Kopien, deren Farbton von der 
ersten bis zur letzten unverandert bleibt. 

Beispiel 7 

Man vermischt folgende Mengen von Einzelkom- 
plexen: 64 Teile des nach Beispiel 1 erhaltenen Kom- 
plexes, 24 Teile des nach Beispiel 2 erhaltenen Kom- 
plexes, 4 Teile des nach Beispiel 4 erhaltenen Kom- 
plexes und 8 Teile des nach Beispiel 5 erhaltenen 
Komplexes. 

Das feinvermahlene Gemisch liefert einheitliche tief- 
schwarze Abziige von gleichbleibendem Ton. 

PATENTANSPRUCH: 

Farbstoffe fiir Hektographentinten und -farben, 
bestehend aus Komplexen von basischen Farb- 
stoffen der Di- und Triarylmetban-, Acridin-, 
Xanthen- und bzw. oder Thiazinreihe einerseits 
und stdchiometrisch aquivalenten Mengen yon 
Chrysoidin- oder Fuchsinfarbstoffen andererseits, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Farbstoffe aus 
Gemischen einheitlicher Einzelkomplexe bestehen, 
die durch Fallen je eines Vertreters der erst- 
genanruten basischen Farbstoffe mit der jeweils 
stdchiometrisch aquivalenten Menge je eines Ver- 
treters der Chrysoidin- oder Fuchsinreihe her- 
gestelit sind. 



In Betracht gezogene Druckschrif ten : 

Deutsche Patentschrift Nr. 901 419; 
USA.-Patentschriften Nr. 2 155 862, 2 492 163, 
2 586 570. 
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